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Pestes Wasch-, Reinlgungs- oder Putzmlttel 



.Die Erfindimg betrlfft ein neuartiges^ festes Wasoh->, 
Reinigungs-* oder Putzmittel, das im wesentlichen aus 
einem oberflSchenaktiven Mlttel, einer wasserloslichenj 
hochmolekularen Substanz und einem kaum wasserlSslichen, 
anorganischen FUllstoff besteht. { 

Es ist bekannt, Putzzeug durch ImprSgnieren von Schwamm- 
tUchem, NylontUchern und dergleichen mit einem Wasoh- 
und Reinigimgsmittel bzw* Putanittel herzustellen* Das 
bekannte, mit einem Wasch- und Reinigungsmittel bzw. 
Putzmittel irapragnierte Putzzeug krankt Jedoch daran, 
daB das darin enthaltene Wasch- und Reinigungsmittel 
bzw. Putzmittel durch mehrmallgen Gebrauch des Putzzeugs 
aufgebraucht wird und somit die Lebensdauer des Putz- 
zeugs sehr kurz iste 

Erfindungsgem&fi wird ein neuartiges, festes Wasch- und 
Reinigungsmittel gesohaffen, das einerseits ein gummi- 

# 
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Oder schwammartlges Aussehen aufwelst und das Blch 
andererseits vollig anders anfiihlt als tlbliche feste 
Seife Oder ein festes synthetlsches Putz- Oder Reini- 
gungsmlttelo 

Das Was oh- und Relnlgungsmlttel gemSS der Erfindung 
I'dQt si oh gleichzeltlg In Fom elnes dauerhaften 
Putzzeugs Oder Aufwisehlappens handhaben, wobel es 
seine Relnigungskraft entfaltet^ bis seine (^ufiere) 
Form abgenutzt ist. Das Wasoh-^ Reinlgiongs- oder Putz- 
mittel gemas der Erfindung besltzt ein Schwamm- oder 
gummiartiges Aussehen und zeigt die Form und Oestalt 
eines handelsiiblichen Schwamra-, My Ion- oder Wlsohtuchs. 
Erfindungsgemafl wird somit ein Wasch-, Reinigungs- oder 
Futzmittel geschaffen^ dessen reinlgungsaktive Bestand- 
teile per das geschllderte Aussehen und die erwShnte 
Form besitzen. 

Oegenstand der Erfindung ist somit ein festes Wasch-, 
Reinigungs- oder Putzmittel, das aus 5 bis 50, vor- 
zugsvreise 10 bis ^0 Gew^-J^, eines oberflSchenaktiven 
Mittels, 5 bis 80, vorzugsweise 5 bis 15 Gew.-jK, einer 
wasserlSslichen, hochmolekularen Substanz^ 5 bis 8o, 
vorzugsweise 15 bis 70 Gevr.-jS, eines kaum wasserlBsli- 
chen, anorganischen PUllstoffs und 5 bis 70 Gew.-$^ 
Wasser besteht. 

Die Herstellung eines festen Wasch-, Reinigungs- oder 
Putzmittels gemSB der Erfindung geschieht wie folgt: 
Ein oberflSchenaktives Mittel, eine wasserlosliohe, 
hochmolekulare Substanz und Wasser werden miteinander 
durch Kneten gemischt und, erforderlichenfalls, durch 
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Erwarraen auf eine Temperatur von 50^ bis 60^ C voll- 
standig gelost. Die erhaltene LSsung wird hierauf mit 
einem kaum was serlSs lichen, anorganischen FUllstoff 
gemischt und griindlich durchgeknetet . Indem man das 
durchgeknetete Oemisch nun in die gevrilnschte Form bringt 
lond stehenlaBt, erhSlt man ein festes Wasch-, Reinigungs- 
oder Putzraittel der gewUnschten Form, Andererseits kahn 
man das durchgeknetete Gemisch auch ohne Verwendung 
Irgendeiner Form auf einer flaohen Unterlage ausstrei- 
chen und liegenlassen und schliefllich ein festes Wasch-, 
Reinigungs- oder Putzmittel der gevriinschten Grofle aus 
dem ganzen StUck ausschneiden. 

Im Palle, daB als kaum wasserlSslicher, anorganischer 
FUllstoff ein bei seiner Zersetzung ein Gas entbinden- 
des anorganisches Salz, wie CaSO^, CaCo^, (NH2j.)2CO-j 
xmd dergleichen^ verwendet wird, ISBt sich rait Hilfe 
des bei der Zersetzung des anorganischen Pullstoffs 
wahrend des Knetens und/oder Stehenlassens des Gemisches 
entbundenden Gases ein schwammartigesj festes Wasch-, 
Reinigungs- Oder Putzmittel herstellen. 



Andere Verfahren zur Herstellung eines schwammartigen, 
festen Wasch-, Reinigungs- oder Putzmittels bestehen 
beispielsweise darin, daB man zum Zeitpunkt der Aus- 
forraung des durchgekneteten Gemisches ein Gas, vd.e 
Luft, Stickstoff , gasformiges Kohljndioxid und derglei- 
chen, einblast oder darin, dafl man/das Gemisch gleich- 
zeitig ein Treibmittel, wie Diazoaminobenzol, einknetet 
und das erhaltene Gemisch^ Je nach Bedarf ^ unter Er- 
warraen ausformt. 

Dem erfindungsgemaB verwendbaren oberflSchenaktiven Mit- 
tel sind nicht notwendigerweise Grenzen gesetzt; vor- 
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zugsweise werden jedoch im Hinblick auf die erflndungs- 
gemSB zu'l?3sende Aufgabe, oberfiachenaktive Mittel mit 
relativ hoher Relnigungswirlcung bzw. -kraft verwendet. 
Unter diesen Gesichtspunkten sind Substanzen, wie Cg - 
C-jg Alkylbenzol sulfonate, in welchen der Alkylrest 8 - 
18 Kohlenstoffatome aufweist; Cg - Cgg Pettalkoholsul- 
fate; Cg - Cgg CJC-Olefinsulfonatej Cg • Cgg Paraffin- 
sulfonate und derglelchen besonders zweckmS^filgj geeig- 
net sind auch Substanzen, wie AlkylphenolpolyoxySthylen- 
^ Sther (mit 6 - 18 Kohlenstoffatomen Im Alkylrest) un4 

Pettsaureester von Polyathylenglykol (mit 8-22 Kohlen- 
stoffatomen im aliphatischen Rest) • 

Zur Herstellung von Wasoh-, Reinigungs- Oder Putzmitteln 
mit keimtbtenden Eigenschaften und/oder mit der WSsche 
Weichheit verleihenden Eigenschaften konnen kationische 
oberflSchenaktive Mittel, wie Cg - Alkyldimethyl- 
benzylaramonium und dergleichen, und amphotere ober- 
fiachenaktive Mittel, wie Cg - Cgg A Ikyl-B -alanine und 
dergleichen, entweder als solche oder in Kombination 
mit anderen oberflSchenaktiven Mitteln verwendet wer- 
den. 



Bei den erfindungsgemSB verwendbaren, wasserlSslichen, 
hochmolekularen Substanzen handelt es sich beispiels- 
weise vim Polyvinylalkohol mit einem Verseifungsgrad 
von mehr als 80 ^ und einem Molekulargewicht von etwa 
8OQ - 3000j Polyvinylpyrrolidone Natriiimcarboxsrmethyl- 
zellulose, Giimmi arabikum, Natriumalginat, StSrke und 
dergleichen* 

Als kaum wasserlSslicher, anorganischer PUllstoff kann 
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erfindiongsgemSfl CaSO^, GaCOy 0^^)200y GaSO^, 
Siliziumdioxld, Talkum, Kieselsand, Ton und derglei- 
Chen verwendet werden. 

Erforderllchenfalls kann elne geelgnete Menge an 
anderen Zusatzen mit verwendet werden* Hlerbel han- 
delt as slch belsplelswelse urn Natrltunborat^ Natrlum- 
slllkat und Xthanolamld als "Beriihrungsmodlflzierungs- 
mlttel" zum Zwecke elner geeigneten Modifizierung des 
"Sich-Anfiihlens" der Ofeerfiache des festen Wasch-, 
Reinigungs- Oder Putzmlttels, Olyzerin, fithylenglykol, 
Polya^thylenglykol und dergleichen zum Zwecke elner 
Verhinderung des Verdampfens des an der OberflSche 
des festen Wasch-, Reinlgimgs- od^r Putzralttels ent- 
haltenen Wassers; FSrbemlttelj Parfum^ ZusEtze^ wle 
belsplelswelse Polyphosphate, fUr sogenannte Hoch- 
leistungswasch- und Relnlgungsmlttel sowle weltere 
Ubllche bekannte ZusStze. 

Im folgenden werden Belsplele fUr die Verwendbarkelt 
der festen Wasch-, Relnigungs- oder Putzmlttel gemSfi 
der Erflndung angegeben. Im Falle, dafi dem festen 
Wasch-j Reinigungs- oder Putzmlttel gemSB der Erfln- 
dung eine Form, entspreohend elnem handelstibllchen 
Schwamm- oder Wlschtuch gegeben wurde, elgnet es slch 
zum Abwaschen von Ges chirr, KtichengerSten und der- 
gleichen. Belm bloBen TrSnken mlt Wasser oder helSem 
Wasser VdQt slch eln solches Relnlgungsmlttel In Form 
elnes SpUlmittelschaum enthaltenden Schwammes ver- 
wenden. Obwohl slch das feste Wasch-, Relnlgungs- oder 
Putzmlttel gemEB der Erflndung belm Gebrauch nach und 
nach auflSst, 1st der darln enthaltene, katmi wasser- 
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15sliohe, anorganlsche Plillstoff so feinteilig, dafi 

W&S S 6 X* 

er ohne Riickstand vollstandlg In/dispergiert wlrd. 
Folglich kann also das Wasch-, Relnigungs- oder Putz- 
mittel geraafl der Erfindung ohne Beelntrachtigung 
seiner Wirlcsamkelt bis zuletzt verwendet werden. Dariiber 
hinaus kann es, wenn seine Vemr/endimg unterbrochen wird, 
durcli blofies Ausquetschen oder -drlicken -des darin ent- 
haltenen Wassers und erforderlichenf alls duroh Trocknen 
in einen lasei>fahlgen tmd wieder verv/endbaren Zustand 
gebracht Xi?erden. Derartig geformte Wasch- oder Relnigungs 
mlttel kSnnen schlieeiich auch noch sum HSndewaschen 
Oder zura VJaschen des Korpers verwendet vrerden* 

Zu gummlartigen Stiicken ausgeformtg Wasch-, Relnigungs- 
oder Putzrnittel gemSfi der Erfindung konnen in gleicher 
Weise wie iibliche feste Seife oder Toilettseife ver- 
wendet werden* 

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung naher ver- 
anschaulichen • 

Beispiel 1 

Duroh 20 bis 4o-rainiltiges Riihren bei einer Tempera tur 
von 50° bis 80° C wurden die im folgenden angegebenen 
Bestandteile (in den angegebenen Mengen) gleichmaSig 
zu einem Gemisch vereinigt. 



Natriuindodecylbenzolsulfonat -20 ^ 

Poly vinyl alkohol ^0 % 

Wasser 50 ^ 

Calciumsulfit 30 ^ 

oiycerin 10 
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Indem man das erhaltene, hochviskose, verschaumbare 
Reaktionsprodukt in eine geelgnete Form gofi und stehen«- 
lleB> wurde eln lelchtes^ elastlsches^ aufgescMumtes 
und festes Wasch-, Reinigungs- oder Putzmlttel mlt 
elnem Wassergehalt von 30 % erhalten. 

Belsplel 2 

In der in Belsplel 1 geschilderten Weise vmrde aus den 
folgenden Bestandtellen: 



Natriiundodecylbenzolsulfonat 10 
Polyvlnylalkohol 5 ^ 

Wasser 70 J6 

Calciiunsulflt 15 ?C 



eln verschaumtes Wasch-, Reinigungs- oder Putzmlttel 
hergestellt, dessen Elgenischaften den Eigenschaften 
des Wasch-, Reinigungs- oder Put zmitt els von Belsplel 
1 entsprach* 

Belsplel 3 

In der in Belsplel 1 geschilderten Weise wurde unter 
Verwendung der folgenden Bestandtelle: 



C^g-^gdC-Oieflnsulfonat,Natrl\jimsalz 40 ^ 
POlyvinylalkrohol 5 ^ 

Wasser 10 

Calciumsulflt 25 ^ 

Polyathylenglykol 10 



eln verschaumtes Wasch-^ Reinigungs- oder Putzmlttel 
hergestellt, dessen Eigenschaften den Eigenschaften 
des Wasch-, Reinigungs- oder Putzmittels von Belsplel 
1 entsprachen . 
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Beisplel 4 

In der in Beispiel 1 geschilderfcen Welse wurde aus 
den folgenden Bestandteilen: 

Nat3?lumlaurylsulfat 



20 % 

Polyvinylalkohol ^5 ^ 

Wasser 



30 % 

Calcimncarbonat -^^ 

P eln verschSumtes Wasch-, Relnigungs- oder Put23nittel 

hergestellt, dessen Eigensohaften den Elgenschaf ten 
des Wasch-, Reinlgungs- oder Putzmlttels gemSfl Beispiel 
1 entsprachen. 

Beispiel fS 

In der in Beispiel 1 geschi Iderten Weise wurde aus 
den folgenden Bestandteilen: 



Natriumdodeoylbenzolsulfonat 

Natriumcarboxymethylzellulose 
Wasser 

Calciumsuirit 
Natriuinsi likat 



10 
5 ^ 

50 % 
5 ^ 



ein verschaumtes Wasoh-, Relnigungs- oder Putzmlfctel 
hergestellt, dessen Eigensohaften den Eigensohaften des 
Wasoh-, Relnigungs- oder Putzmlttels gemSB Beispiel 
1 entsprachen. 

Beispiel 6 

Durch 20 bis 30-minUtiges RUhren bei einer Temperatur 
yon 50 bis 80 c wurde aus den folgenden Bestandteilen 
(in den angegebenen Mengen): 
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Natriiamdodecylbenzol siilf onat 

Po lyvinylalkoho 1 

Wasser 

Calcltunsulfat 



20 56 
10 % 

40 % 



eln Gemlsch hergestellt. Indem man das erhaltene, hoch- 
vlskose^ nlcht-verschaumbare Reaktlonsprodukt in elne 
geelgnete Form eingoB und stehenllefl, wurde ein leichtes, 
elastisohes iind festes Wasch-j Relnlgungs- Oder Putz- 
raittel erhalten. 

Indem man in das erhaltene Gemisoh zur Auf schaxiraung Ng 
einblies/ konnte ein Was ch-, Reinigungs- oder Putanittel 
mit Schaumstruktur erhalten werden* 

Die Eigenschaften der erhaltenen Wasch-, Reinigungs - 
Oder Putzmittel entsprachen den Eigenschaften des Wasch-, 
Reinigungs- oder Putzraittels von Beispiel 1 . 

Bel spiel 7 

In der in Beispiel 6 geschilderten Weise wurde aus den 
folgenden Bestandteilen: 

Natriumdodecylbenzolsiifonat 20 ^ 

Polyvinylalkohol 10 % 

Vlasser 10 ^ 

Calciumsulfat 50 % 

Glycerin 10 ^ 

ein festes Wasch-, Reinigungs- oder Putzmittel herge- 
stellt. 



Im Palle, dafi das erhaltene 0 misch duroh Einblasen von 
Luft aufgeschaumt wurde, wurde ein Wasch-, Reinigungs- 



-10- 



109850/1835 



I > 



f 



2126161 



-10- 



oder Putzmlttel mit Schaiamstruktur erhalten. 

Die Eigenschaften der erhaltensn Wasch-, Reinigungs- 
oder Put23nittel entsprachen den Eigenschaften des Wasch-, 
Relnigimgs- oder Putzmittels von Beispiel 1 . 

Bel spiel 8 

In der in Bel spiel 6 geschllderten Welse wurde aus den 



ein festes Wasoh-, Relnlgungs- oder Putssmlttel herge- 
stellt?. 

Im Palle, dafl das erhaltene Gemlsch durch Elnblasen von 
Dampf aufgeschSumt wurde, wurde eln Wasch-, Relnlgungs- 
Oder Putzmlttel mit Schaumstruktur erhalten. 

Die Eigenschaften der erhaltenen Wasch-, Relnlgungs- 
Oder Putzmlttel entsprachen den Eigenschaften der Wasch-, 
Relnlgungs- Oder Putzmlttel von Beispiel 7. 

Beispiel 9 

In der in Beispiel 6 geschilderten Welse wUrde aus den 
folgenden Bestandtellen : 

Polyvlnylalkohol 10 ^ . 

Wasser 4o 

Natrlumtripolyphosphat 20 ^ 

Jlthylenglykol 10 5^ 



folgenden Bestandtellen: 



Natrliundodecylbenzolsulfonat 

Polyvlnylalkohol 

Wasser 

Slllzlumdloxld 
Natrlumslllkat 



30 % 
10 % 

15 % 
40 % 

5 % 
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ein festes Wasch-, Reinigungs- oder Put2mittel herge- 
sfcellt. 



Bel spiel 10 

In der in Bel spiel 6 beschriebenen Welse wirde aus den 
folgenden Bestandteilen: 

Natrlvundodecylbenzolsulfonat 10 

Natrlximcarboxymethylzellulose 15 5^ 

Wasser 5 % 

Calciumsulfat 70 % 



ein festes Wasch-, Reinigungs- Oder Putzraittel herge- 
stellt. 

Belspiel 11 

Die Jeweilige Schaumbildungsfahigkeit der festen Wasch-^ 
Reinigungs- Oder Patzmittel gemaiS den Belspielen 1^3, 
4 und 6 warden im Vergleich zu* Ublicher Toilettseife 
von 20 Versuohspersonen (10 mSnnliche Versuchspersonen, 
10 weibliche Versuohspersonen) ermittelt. Die hierbei 
gewonnenen Erkeiijitnisse sind In der folgenden Tabelle 
zusammengestellt : 



Tabelle 

Anzahl der Ver- Anzabl der Ver- Anzahl der Ver- 
suohspersonen^ suchspersonen, suohspersonen, 
die das Wasch-, die Ubliche die keinen Un- 

Relnigungs- oder Tollettenseife terschied fest- 
Putzmittel gemafi als besser be- stellen konnten 
der Erfindung zeichneten 
als besser be- 
zeichneten 



Produkt von 
Belspiel 1 


15 


0 


5 


Produkt von 
Belspiel 3 


13 


0 


7 


Produkt von 
Belspiel 4 


12 


0 


8 


Produkt von 
Belspiel 6 


8 


1 


11 
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Pat en t ans pruche 

1 • Festes Wasch-*^ Relnigungs- oder Putzmlttel^ beste- 
hend aus 5 bis 50 Gew.-^ elnes oberflSchenaktlven 
Mitt els, 5 bis 80 Gew.-jS elAer wasserl<5sllclienj 
hochmolelcularen Substanz^ 5 bis 8o Oew,-$^ elnes 
kaum wasserloslichenjanorganischen Pullstoffs und 
5 bis 70 Gew.-jS Wasser* 

2. Wasch-^ Reinigungs- oder Putzmlttel nach Anspmich 1, 
dadurch gekennzelchnet, daiS es als oberflSchenaktlves 
Mlttel ein Alkylbenzolsulfonat mlt 8 bis 18 Kohlen- 
stoffatomen im Alkylrest; ein Cg bis Cgg Pettalkohol- 
sulfatj ein Cg bis Cgg^^f -Olefinsulfonat; ein C3 bis 
Cgg Paraffinsulfonat; einen AlkylphenolpolyoxySthylen- 
ather mlt 6 bis I8 Kohlenstof fat omen im Alkylrestj 
elnen FettsSureester von Polyathylenglykol mlt 8 bis 
22 Kohlenstof fatomen im a3^phatischen Rest; ein Cg 

bis C22 Alkyldimethylbenzylammonlum oder ein Cg bis 
C22 Alkyl-6-alaninj als wasserslSsliche, hochmolekulare 
Substanz einen Polyvinylalkohol, ein Polyvinylpyrrolidone 
eixle Natri\;imcarboxymethylzellulose, Gumml arabikum, 
^ Natrluraalginat oder Starke; und als kaum wasserlosli- 

chen, anorganischen PUllstoff CaSO^j CaSO^^, CaCO^, 
{m^)2C0y Sllizitimdloxld^ Talkum, Kieselsand oder 
Ton enthSlt. 

3. Wasch-, Relnigungs- oder Putzmlttel gemSB Anspruch 1, 
daduroli gekennzeichnetj dafl es 10 bis 40 Gew.-J^ ober- 
flSchenaktives Mittel, 5 bis 15 Qew.-J^ an der wasser- 
ISsllchen, hochmolekularen Substanz und 15 bis 70 Gew.-jU 
an dera kaum wasserlSsliohen, anorganischen FUllstoff 
enthSlt. 
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Verfahren zur Herstellung elnes fasten Wasch-, Rei- 
nigungs- Oder Putzniittels gemafl elnem der vorher- 
gehenden AnsprUche^ daduroh gekennzelchnetj daB 
man 5 bis 50 Gew.-jK elnes oberflSchenaktiven Mittels 
und 5 bis 80 Oew.-^ einer wasserlosllchen^ hochraole- 
kularen Substani in 5 bis 70 Gew.-}^ Wasser 15st, 
daQ man die erhaltene Mischung (unter Blldung elnes 
einheitlichen Gemisches) grtindlioh riihrt iind knetet 
und daB man 5 bis 80 Gew.-S^ eines kaum wasserl3sli- 
clien^ anorganlschen PUllBtoffs grUndlich In das er- 
haltene einheitllche Gemlsch elnknetet. 

Verfahren naoh Anspruch 4^ daduroh gekennzeichnet, 
daB man das oberfiachenaktlve Mitt el in einer Menge 
von 10 bis 40 Oew.-ji, die wasser 15 sliche^ hoohmole- 
kulare Substanz in einer Menge von 5 bis 15 Gew.-J^ 
und den katmi wasserl£5sllchenji anorganlschen FUll- 
stoff in einer Menge von 15 bis 70 Gew.-J^ verwendet* 

Verfahren nach elnem der AnsprUche 4 und 5> daduroh 
gekennzeichnet, daB man als oberflSchenaktives 
Mlttel eln Alkylbenzolsulfonat mlt 8 bis 18 Kohlen- 
stoff atomen ira Alkylrestj eln Cg bis Cgg Fettalkohol- 
sulfat; eln Cg bis C22QC"^l^fi^s^l^o^^^i bis 
Cgg Paraf f Insulf onat ; einen Alkylphenolpolyoxyathylen- 
ather mlt 6 bis 13 Kohlens toff atomen im Alkylrest; 
einen PettsSureester von Polyathylenglykol mlt 8 bis 
22 Kohlens toff atomen im aliphatischen Rest; eln Cg 
bis Cgg Alkyldimethylbenzylammonlvmi Oder eln Cg bis 
^22 Al'^l'^'^^^^^i wasserlSsllche, hoohmolekulare 
Substanz einen Polyvinylalkohol, eln Polyvinylpyrrolidone 
eine Natrlumcarboxymethylzellulose, Gimmii arablkum^ 
Natrlumalginat Oder Starke; und als kaum wasserlSsli- 
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Chen, anorganischen Pullstoff CaSO^s OslSO^:, GaCO-j.-, 
(NH|j^)2C0^, Silizlumdioxid, Talkum, Meselsand oder 
Ton verwendet, 

?• Verfahren naoh einem der Anspr-Uche 4 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet^, daB die Mischung mit Hilfe eines 
darin enthaltenen Treibmittels gegebenenfalls unter 
Em^armen Oder durch Einblasen eines Gases verschaumt 
wird. 
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